DEUTSCHES REICH 




AUSGEGEBEN AM 
18. MAI 1942 



REICHSPATENTAMT 

PATENTSCHRIFT 

JVI 720881 

KLASSE.12n GRUPPE 1 

I 63J20 IVb/j2n 



^ Dr. Walther Siitterlin in Bitterf eld ^ 

ist als Erfinder genannt wprden. 



L G, Farbenindustrie AG, in Frankfurt, Main 
Verfahren zur Abtreimung von Schw^rmetallen, wie Zmk, Ca<iimuni und Nickel, 
aus eisen- und sulfatreichen, metaQurgischen Laugen 



Patentiert im Eteutschen Reich vom 5. Februar 1939 an 
Patenterteilungr bekanntgeniacht am 16. April 1942 

Gemafi § 2 Abs. i der Verordnung vom 20. Juli 1940 ist die Erklarung abgegeben worden, . 
daB sich der Schutz auf das Protektorat Bohmen und Mahren erstrccken soil. 



Bei der Lau^ng^ von Erzen fallen vielfach 
Losimgen an, die teils von frisher-en Arb^ts- 
gangen, tedls von Natur aus neben edleren 
Metallen, ^v^Je Zink, Cadmimn, Nickel, erheb- 
5 licbe Mengen an Eisen imd. Sulfatefn enthal- 
ten. Man hat bereits vorgeschlagen, aus den 
Losungen zunachst die Hauptmenge des Na- 
triumsuifats cLurcli Axisfrieren und den" R^f 
durch Clilor<:aIciuni zu entfern'Ki und hierauf 

10 das Zink nfittels Sdiwefelwasserstoff aus- 
zufallen. Versetzt man jedtxrb in sm sich be- 
kannter Weise die sulfathaltigen Laugen mit 
eiaer der freien Saure und den edleren Me- 
tallen aquivalenten oder nahezu aquivalenten 

15 Mei^e an Kalk, Calciumcarbonat o. dgl. und 
behanddt erfindungsgemaii bei erhohter Tean- 
peratur bis zur Erreichung eines pi£- Grades 



"von etwa 2 init schwefelwasserstoflhaltigen 
Gasen, so fallt ein Gemisch an, das neben 
grobkristalligena Gips inir die Sulfide der 20 
edleren Metalle enthalt, die man nach Sus- 
pension des Gemisches in Wasser mat Schaum- 
mitteln abtrennen fcann. Man verweadet da- 
bei, unter Verzicht auf die bed der AnfbereL- 

"ttmg von sulfidhaltigen Mineraliien sonst liib- 25 
lichen Sammler, wie z, B. Xanthogenate, Ibdig- 
lich SdiauEomittel, wie Terpentinol, insbe- 
sondere gealtertes Terpentinol, aliphatisJcfae 
Ketone o. dgl. Das t?berschwimmen der Me- 
tallsidfide -wird zweckmaBig durdh Zufuh- 30 
rung von Luft in fein verteilter Form, unter- 
stiitzt, wobei man In einem der bekannten, 
fiir Scha\imsch=wimra verfahren iiblichen Appa- 
rate arbeiten kanxi. Die anfallenden Konzen- 
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trate entlialten praktisch das gesamte Metall 
aJs Sulfid und sind nur mit geringen Men- 
gen Gips verunreimgt. 

Aus der dentschen Patentschrift 104 109 

5 ist es bereits bekannt, Zink aus eisenhaltig^ 
Laiigen als Zixiksulfid in Gegenwart van 
Kalk Oder Calciumcarbonat mit reinem Schwe- 
Mwasserstaff in der Kalte zu fallen. Erfin- 
dungsgemafi mufi dagegen mit verdiinntem 

10 ScLwefehvasserstoff bei erhohter Temperatxir 
gearbeitet werden, andemfalls gelingt es 
namlidb. nicht, Gips und Zinksulfid o. dgl. mit 
Schaummitteln abzutrennen. 

Beispiele 

I. lool einer Lauge, die pro Liter neben 
44 g Zink etwa 25 g Eisen und etwa 80 g 
Sulfat neben Alkalisalzen enthalt, werden un- 
ter Umrithren mit einer der freien Saure und 

20 dem Zink aquivalenten Menge an kohlen- 
saurem Kalk, Kreide, Dolomit oder Kaik- 
milch verseut, z. B. mit 6,7 kg kohlensaurem 
Kalk. Das pa der Aufschlammung soli nim- 
mehr hochstens etwa 4,5 bis 5 betragen. 

as Hierauf wird die Mischung bei etwa 40 bis 
50^ mit schwefelwasserstoffhaltigem Genera- 
torgas behandelt, wobei man sie zweckmafiig 
iiber einen Turm dem Gas entgegenrdeseln 
laBt. Die Fallung ist beendet, wenn die Was- 

30 serstoffionenkonzentration sich nicht mehr 
verandert, ^vas bei Erreichung eines pn-Wer- 
tes von etwa 2,1 der Fall ist; Der Gips £allt 
dabei in grobkristalliner Form an und kann 
zusammen mit dem gefallten Zinksulfid von 

35 der Mutterlauge leicht durch Filtration ab- 
getrennt werden. Das zu verwerfende Filtrat 
enthklt praktisch alles Eisen, wahrend der 
Zinksulfidgipsniederschlag neben dem Zink 
das gesamte Cadmium sowie die Haupt- 

40 menge der wertvollen Begleitmetalle als Sul- 
fide enthalt. Der Filterkuchen wird in Was- 
ser aufgeschlammt und einem Riihorwerksbe- 
halter mit Schwimmaufbereiter zugefiihrt. Zur 
Unterstutzung der Schaumbildung werden 

45 auf 400 Telle Festsubstanz etwa o,2Tcile Tcr- 
pentindl zugesetzt. Man laBt den Schaum in 
befcaimter Weise uberschwimmea und treoHit 



.auf diese Weise in etwa 15 bis 2oMinuten 
'53 Telle eines Produktes ab, das neben Zink- 
sulfid nur Feuchtigkeit und geringe Mengen 50 
an fremden Bestandteilen enthalt. Die ge- 
trocknete Substanz enthalt 860/0 Zinksulfid, 
die Gesamtausbeute betragt 99 0/0 • Das erhal- 
tene Produkt karni in an sich bekannter Weise 
aufgearbeitet, d. h. z. B. abgerostet oder mit- 55 
tels Saure gelost werden, wobei eine weiterc 
Reinigtmg erzielt wird. 

An Stelle von Terpentinol konnen mitahn- 
lichcm Erfolg andere Schaummittel verweii- 
det werden. So erhalt man 2. B. bei Be- fio 
nutzung von Isobutyron in Zinksulfidkonzen- 
trat mit 87,40^ ZnS; die Gesamtausbeute 
betragt dabei 93,2 0/0- 

2. lool einer Lauge, die 50 gA Cadmium, 
etwa 2 5g/l Eisen und etwa 8og/l Sulfat 65 
neben Alkalisalzen enthalt, werden unter den 
in Beispiel i angegebenen Bedingungen^ mit 
Calciumcarbonat und schwefelwasserstofthal- 
tigen Gasen behandelt. Nach der Scliaum- 
schwimmaufbereitung des anfallenden Cad- 70 
miumsulfid-Gips-Gemisches erbalt man ein 
Konzentrat mit 960/0 CdS (berechnet auf 
trockne Substanzi. Die Gesamtausbeute be- 
tragt 790/0; sie kann auf Kosten der Rein- 
heit dcs Konzentrats erhiiht werden, z, B. 75 
auf 96<>;o. 

Patentanspruch : 

Verfahren zur Abtrennung von Schwer- 
metallen, wie Zink. Cadmium und Nickel, 80 
aus eisen- und sulfatreichen, metaUurgi- 
schen Laugen mittels Schwefelwasscrstoff 
unter Zugabe von saurebindenden Mit- 
teln, wie Kalk, Calciumcarbonat o. dgl., 
dadurch gekennzeichnet, daB man die Lo- 85 
sungen bei erhohter Temperatur nnt 
schwefelwasserstofflialtigen Gasen, wie z. B. 
Generatorgas, bis zur Erreichung eines 
PH-Gi-ades von etwa 2 behandelt, worauf 
man aus dem Schwermetallsulfidgips- 90 
niederschlag nach Suspension in Was- 
ser die Schwermetallsulfide in an sich 
bekannter Weise mit Schaummitteln ab- 
trennt. 
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